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la presente Wention concerns des produits 1st- 
min^s a couches multipl s de polymeres et de materia** supports, 
et plus particulierement un produit 1 amine souple de bonhe con- 
servatxon a la temperature ambiante et durcissable par polym*- 
■>> risation thermique. 

la fabrication d»ob jets moulds ou comportatit 
m revetement, a partir de masses p^polymerisges durcissables 
thermiquement ou photo chimiquement, est cormue en soi. Pour as. 

10 rT T b0me C ° nservafion * es Proprie-tes de ces.masses prepo- 
lymfoisees avant leur empioi, ii consent en sensual de les te- 
nor a 1'abri de l^oxygane de l*air et de la ehaleur. On pent b- 
tenir ce r^sultat en ferment sur les .asses prepenses* una 
lean de cire-, par example par irradiation ultra-Yioletta. tou- 
tefois les produits ainsi obtenus presented une surface molle et 
fragile qui rend difficile leur manutention et leur usage en taut 
gue produits laming a. couches multiples. 

la presente invention a pour dbjet d'eliminer c a 
inconvenients an fournissant un produit lamine biea protege a 
la fois centre les. influences chimi 4 ues et les deteriorations 
-ecaniques, et d-une longae dur^e de conservation avant le dur- 
eissement par polymerisation. 

A eet ef£e Vim produit lamine selon l»inven- 
taon comprend ax molns deux couches de support souples, an moins 
une^couehe de ohacun des deux materiaux r^actif s susceptibles d 
re-agir 1'un avee 1 .autre avec durcissement mutual, et au moins 
una couche d'un separates fusible inerte et etanohe vis a vis 
des materiaux reactifs, le produit lamine etant caracterise en ee 
qu une couche de separates est interposee entre les couches de 
chacun des materiaux reactifs et en ce que 1'ensemble des couches 
de materxaux reactifs et de separator est insere entre des c u- 
, ches de support. u 

',„ „ P<rar leS ~***«bx raactlfa appliiufe aaXbn 

1 tartta, tout ayatfcna catalytic, coaau et approprla paut 

35 «ai P«vant ,t„ d.a polyaraa maatoraa da divara ■onoa* a 

IT*,". T 811,11,0 " - aea prapaly- 

3 * - * »«« «•!. caranataa, at plaa derail 
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m«it des prepolymeres d tons composes organiqu b reagissant en 
presence d'un catalyseur, d'un darcisseur ou d'un c reticulant. 
Ces resines paivent etr utilise a sans solvant ou en presence 
de solvant dans certains cas. Les materiaux reactifs sent formes, 
5 l'un, d'un prepolymere melange de catalyseur et depourvu d»acc€- 
lerateur de polymerisation, 1» autre, d'un prepolymere melange 
d'accelerateur et depourvu de catalyseur. Dans chacun de ces ma- 
teriaux reactifs la melange de composes ehimiques est t el que la 
duree de conservation est longue, par example superieure a trois 
10 mois. 

Ces materiaux reactif s peuvent egalement etre 
charges de produits neutres suivant la technique habituelle d*em- 
Pioi des polymferes* 

I«es materiaux des couches de support peuvent %tr« 
15 identiques ou differents, et tres divers. On peut utiliser des 
matiferes naturelles : fibres vegetales ou minerales, cellulose 
aniante, mica, etc, ou des matieres synthetiques : polyterephta- 
lates, polyamldes, polyimides, fibres de verre, etc, sous forme 
quelconque se pretant an laminage : films, nappes nen tissues ou 
tissues, papier, etc. 

I»e separateur est eonstitue d'un materian fusi- 
ble, chimiquemenf inerte vis-a-vis des materiaux reactifs et des 
materiaux de support tels que decrits ci-dessus, et etanche anx 
mat&iaux reactifs de facon a empfeeher le contact et le melange 
de ces materiaux de quelque manure que ce soit, en partieulier 
par diffusion par des pores ou en volume, fissuration, etc Le 
point de fusion du materian separateur est choisi de facon a ce 
qu'xl soit solide a la temperature ambiante, et a ce qu'il soit 
franchement fondu a la temperature recommandee pour la polymeri- 
sation mutuelle des materiaux reactifs. : Selon cette deruiere so- 
lution, il existe un grand nombre de materiaux utilisables pour 
le separateur : polyethylene, polypropylene, chlorure de poly- 
vinyl e, ethylcellulose, etc. ou clivers produits eristallins. 

le mode de realisation d»un produit lamine 
a couches multiples selon ^invention sera d€crit ci-dessous, 
par reference a un choix pr'fere des div rs materiaux consti- 
tuents. 
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Solon ee mode de realisation, le materiau des 
sapports est un napp non tisse de fibres d'amiante et les ma- 
terially r^aetifs sont, d*une part un prepolymfer ataLysi, d f au- 
tre part un pr£polynfere aceeiere, coimus respectirement sous les 
5 denominations de polyesters insatures* Le s^parateur est une cou- 
che de polyethylene de quelques centifemes de millimetre d 1 epais- 
seur* On proc&de a im couchage de chacun des materiaux reactifs 
respectivement sar l f un des deux supports, de fsgon a obtenir des 
couches eaiduites de l f ordre de quelques dixifemes de millimetre 

10 d f 6paisseur« La charge exacte de materiaa r^actif par unite de 
surface du support respectif correspond an rapport n£cessaire 
pour obtenir une bonne polymerisation dans les conditions recom- 
mandees pour ces resines, a savoir un rapport d* environ 1, par- 
tie de resine catalysee pour A, parti ede resine acc£Leree en 

15 poids ou en volume, ce rappori n f etant d f ailleurs pas imperatif# 
Le separateur etant amene entre les deux sapports, dont les fac s 
enduites sont en regard, on lamine 1* ensemble de f a?on a obtenir , 
un produit epaisseur de l'ordre de 0,5 millimfetreo 

Tin tel produit se presente sous la forme d'un 

20 feuille souple pouvant fctre mise.en forme par tout moyen conna 9 
par exemple sous presse. Les proprietds de souplesse de cette 
feuille se conservent an mo ins trois mois, eventuellanent plus 
longtemps encore dans des conditions de stock age conv enables 
(entre autres k une basse temperature et a l , obscurite)* 

25 . Aprfcs mise en forme convenable, le produit lar- 

mine peut fetre durci par elevation de temperature dans les condi- 
tions recommandees pour les resines utilisees, a savoir approxi- 
mativement une temperature de 1.30 9 C et une du-r£e de 3 minutes 
(ou 100° C pendent .t.0 minutes)- 

30 % Qn voit. d'apres cet exemple que Ifes produit s 

1 amines prepolymerises selon I'invention sont des produits d 
longue conservation , compatible avec les cycles- d * approvision- 
nement industrials, tout en presentaprt une utilisation aisee 
grS.ce a des temps de polymerisation tres courts, la combinaison 

35 de ces avantages etant un progres notable par rapport anx pro- 
duit s pre-impregnes connus dans lesqueila le teinps de polymerisa- 
tion n peut ifetr ecourte qu'an detriment du teaps die conserva- 
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tion a la temperature aEabiaateo 

Biea entoidup les produits selonl 0 invention 
peuveit Stre composes de multiples strates comb in sit des couches 
do support p de mat£riaux reactifs et de s£&arateurj, des propria 
tds varices pouvant %tre obtenues par le choix d© mt&ianz dif- 
f £rents en particulier pour les support s.. 

Si les produits selon l*invention se prStmit 
particuli&rement a la realisation d*isolants dLectriqjaes par un 
choix convenable des mat^riaus constituents* lis peuvent &tre 
utilises dans toutes les applications des produits 1 amines pre- 
impresses polymerisableso 


Dwcrwin- ,co 'wje«vic»c i . 
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R B V B IT D I C A I I O H S 

1°) - Un produit laminfi comprenant au moins 
deux couch.es de support souples, aoi moins uae couch e de chacun 
5 de deux mat&rianx r^actifs susceptibles de r6agxr 1} un avec 

l 1 autre avec durcissement mutuel, et au moins une couche d*un s£- 
parateur fusible, inerte et etanche vis-a-vis des materianx r£ac*- 
tifs, caract£ris£ en ce qu'une couche de s£parateur est interposee 
entre les couches de chacun des matdriaux reaetif s et en ce que 
10 l 1 ensemble des couches de mat eriaux r^actifs et de separateur est 
ins€r6 entre des couches de support* 

2°) - Un produit r£aLis6 par mis e en forme t 
durcissement par polymerisation theimique d f un produit sel on 1 p « 

3°) - Un isolant ^.ectriqjae realise eti tout'* 
15 ou en partie k l*aide d f un proSuit sel on 2°. 


